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(57)Abstract: 

PURPOSE: To provide a method for producing a fiber assembly, substantially composed of 
polyamide fiber, capable of stably producing conjugate spun fiber composed of a polyamide and 
a polyester for a long period and having a sufficient strength even after forming the conjugate 
fiber into the fiber assembly and dissolving and removing the polyester. 
CONSTITUTION: Conjugate spun fiber is formed into a fiber assembly and either of the 
components is then dissolved and removed to produce the fiber assembly substantially 
composed of a polyamide. In the process, the content (a) of the polyamide in the conjugate fiber 
is regulated to 30-55 wt.% and the polyamide and a polyester having the melt viscosity at the 
spinning temperature of the conjugate fiber and 100sec~1 shearing rate satisfying the following 
formula (1) or (2) are used: (1) 2000<MVT and MVN/MVT>0.18 when a is 30<a<40 and (2) 2000< 
MVN and MVN/MVT>0.1 x a -3.82 when a is 40<a<55 (a is the content [wt%] of the polyamide in 
the conjugate fiber; MVN and MVT are respectively melt viscosities [P] of the polyamide and 
polyester}. 
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